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@ Mit keramischen Farben dekorierter Glaskeramikartikel und Verfahren zu seiner Herstellung 

(§) Es wird ein mit keramischen Farben dekorierter Glaskera- 
mikartikel beschrieben, bei dem uber einer ersten Farblage 
mindestens eine weitere angeordnet ist, die die erste 
Farblage zumtndesit teilweise uberlappt. Die erste Farblage 
. kann dabei als Grunddekor gro&flachig und feinverteilt die 
Oberflache des Glaskeramtkartikels uberziehen, die es z. B. 
auch vor Kratzern schutzt; die weitere anders gefarbte 
Farblage definiert als Markierungsdekor z. B. die Kochzonen 
und erieichtert die verwechslungsfreie Erkennung der da- 
durch farblich individualisierten Funktionsbereiche. 
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Gegenstand der Erfindung ist ein mil keramischen 
Farben dekorierter Glaskeramikanikel und ein Verfah- 
ren zu seiner Hersteilung. 

Glaskeramikanikel finden vielfache Verwendung 
z. B. als temperaturwechselfestes (feuerfestes) Kuchen- 
geschirr. und insbesondere auch als.Kochflachen fur 
K.ucnenherde. * 

Diese Artikel sind im allgemeinen mit Dekoren verse- 
hen seies aus rein asthetischen^prQnden oder um z. B. 
bei KMhftechen die Kochsie^len zu markieren. 

Als Farben fOr diese Dekore werden keramische Far- 
ben auf Emaillebasis verwendet. die nach konventionel- 
u*"?; ^ Stebdruck Oder mittels der Ab- 
ziehbildiechnjk. aufgebracht und anschlleBend einge- 
brannt werden. 

„.l°n''! und Glaszusammensetzungen 

zum Dekorieren. Verzieren und Glasieren von Glaske- 
ramiken smd z. B. aus der DE4201286A1 der 

h»Slf ?f '^'C'* bel'anntlich aus einem keramisier- 
Daren Glas emer Zusammensetzung. wie sie beispiels- 

Warmebehandlung nach emem bestimmten Tempera- 
tur-Zeit-Prograinm (Keramisierung) erzeugt. wobei 

r!!lt'*J"'"tn~'l^" 1000-C erreicht werden konnen. 

Auch Kochflachen fur Kochmulden, z. B. aus Glaske- 
ramik oder Spezi algias. werden an ihrer Oberseite mit 

Slmit if" u^i' Ki^chzonenmarkierung und 
f^^^l^ J Unterscheidung rwischen Kalt- und HeiObe- 
,?on hI e ' ^S':*'^'^'"'' andererseits erfullt die Dekora- 
e^oX^f asthetische Funktion und 
t^^S^ 1? Gerateherstellem durch das Anbringen 
von individuellen Designmerkmalen den Aufbau von ei- 

raiSl K^L-hn" t^/ Dekoration von Glaske- 

Se^MS; e"rlia£hT"'^'* ""^"'"^^ 
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netelS^teS^IJrarben im HeiB- und Klitbf- 
reich unter Verwendung von Dekorstrukturen ver- 
schiedenster Flachen- bzw. Belegungsgrade. 
Z Einfarbjge/mehrfarbige Dekoration mit geeigne- 
ten keramischen Farben nur zur funktionellen Mar- 
kierung der Kochflache. insbesondere der Kochzo- 
nenbegrenzung. aber z. B. auch der Restwarmean- 
mi'if n?!?I- ''•"nenlogos. wobei die Glaskera- 
mik-Oberflache sowohl im HeiBbereich als auch im 
V ti^L^'*^'' «'"^'^t^n«ils undekoriert bleibc 
ihi! n u S"" Dekorauon mit geeigneten kerami- 
schen Dekorfarben. wobei beim Druck zwischen 

wtrlfn" fi*^*"*"" ^"^^"^ A*'"*"'' eingehalten 
«n -i^^u- verhindem, daB Oberlappun- 

Uberschneidungen der Dekore zusiande 

dSS.?^ If""' w"^^'' bisheriger Ansicht im 
praktischen Gebrauch zum Abpiatzen der Dekor- 
scnicnt fuhren. 

werdLnllf R.^i^!!"^''''^" »"« ^iesen Dekorvarianten 
werden in Bereichen mit sparlicher Dekoration haufig 

S^wh'^'P"-^" i'"'* ''i"g«'-^bdrticke bemangelt. wef .5 
inX r *'«"gt''end glatten. glanzenden Obemache 
insbesondere auch in Aussiellungs- und Verkaufsrau-' 
men sehrauffallig sind. verKautsrau- 
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chen Dekorauon. dh. z. B. nur mit einer Kochzonen- 
l^'^tn -^T^' nzeige und einem Firmenlogo 

kann in Einzelfallen, insbesondere auch bei Einsau vSn 
Halogenheizk6rpem sowie bei starker Bestrahlune von 
« "^-Ir A"«tellungsraumen von Kufhen 

studios ubhch 1st. unter-Umstanden die Technik unter 
der Kochflache- fiir den Betrachter bzw. den Benmzer 
sSren asthetisches Empfinden 

Um diesen unerwunschten Effekt zu vermeiden oder 
zu reduzieren. mussen heute Streulichtabdeckungen 
aufgebracht werden. Hierbei handelt es sich um eiSe 
dunkle Farbschicht. die auf die KochflachenuntTrsehe 
aufgebracht wird und die keine Durchsicht mehr er 
laubt Auch dieses Problem kann nach der voriSgeiden 
Erfindung durch eine Grunddekoration weitgehend ge 
lost werden und somit die aufwendige Unterseitenbe- 
schichtunguberflussigmachen. ^"lerseitenDe 
• '^^''S!'*': kommt es bei iSngerer Verwendune 

emer Kochflache zu Gebrauchsspuren in Form vSn 

z^obe'S.i"h'^"'"''!r"'' "^^pf^" ""'^ 

zu Oberflachenyeranderungen durch ungeeignete Rei- 
^InSen • Kochflachen auffail^ und st6- 

dekorii^ "i^rfn'^f daher die Aufgabe zugrunde. eine 
dekonerte Kochflache so zu verbessern. dafl die Auffal- 
hgkeit von Fmgerabdrflcken. eventuellen Gebrauchss- 

dur^h"H??.^'"'"^ ^^^'"eert wird. wobei 

durch das Dekor auch em wirksamer Schutz der Glaske- 
Soh Oberflachenbeschadigung erreicht wird. Zu- 
Hn^toS. t 'ijterseitenbeschichtung zur Streu- 

lichtabdeckung uberflussig gemacht werdea 
auf h!™ ^f^^i.^ '^^ Erfiiidung wird dadurch gelost. daS 
auf dem Glaskeramikanikel Ober einer ersten Farbiage 
mindestens erne weitere angeordnet ist. die die ersie 
n^^if.""""*^"* teilweise Qberlappt und wobei die 
erste Farbiage als Grunddekor 1 bis 95% der Oberns- 
Che des Glaskeramikanikels bedeckt Die erste Farbia- 
ge als Grunddekor uberzieht den Artikel gleichmaBig 
als fern verteiltes Punkt- und/oder Linienraster and/ 
hehea" ^'ederholenden graphischen Strukturein- 

»J^'^,^"J'' Z^^^^^^ Grunddekor kann dabei die 
gesamte Kochflache (Kalt- und HeiBbereiche) uberzie- 
hen und bedeckt die Oberflache des Glaskeramikarti- 
kels von 1% bis zu 95%. im HeiBbereich InsbSeTe 
von 1 0/0 bis zu 40%. wHucrc 

.^P*"" vorgegebeiie Dekorationsvari- 

anten und/oder Designlinien beibehalten werden kon- 
nen^und gleichzeitig die Vorteile dieser Erfindung zur 
Geltung kommea empfiehlt es sich, die Farben der er- 
P?Jl • 5* bei Verwendung als Grunddekor mit dem 
Farbeindruck des undekorienen Glaskeramikanikels 
abzustimmen. D. h. es ist voneilhaft z. B. fur Kochfla- 
chen aus dunkler Glaskeramik die erste Farbiage mit 
emer dunklen Dekorfarbe vorzunehmen. 

Aufgnmd der auf der Oberflache gleichmaBig fein 
verteilten Dekoreinheiten und der unterschiedlichen 
Lichtreflexion zwischen undekoriener Oberflache und 
^ un-^ u''''^'"* die ursprunglich glatte und glanzende 
is-ochflache nun teilweise mat tierL 

Dadurch ist die Auffalligkeit von hinzukommenden 
Mattierungen. wie z. B. Fingerabdrucken. Topflcratzern 
und sonstigen Gebrauchsspuren. sehr gering. 

Erne weitere Ausfuhrungsform dieser Erfindung be- 
steht dann. die Kochzonen durch eine Auflockerone 
schon des Gninddekors deutlich optisch hervorzuhe- 
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ben. Die erste Farblage weist durch eine sich andemde 
Auftragsdichte und/oder -dicke auf der Oberflache des 
Glaskeramikartikels einen Intensitatsverlauf auf. Durch 
diesen Intensitatsverlauf der Dekorieriing konnen 
Kochzonen marlcien warden, ohne speziell Ringe oder 
andere Liniendekors aufdrucken zu mussen. 

In bevorzugter Ausfuhrungsform der Ei^findung defi- 
niert die weitere Farblage als Markierungsdekor insbe- 
sondere Kochzonen, Warmhaltezonen,;Kalt- bzw. Ar- 
beitsbereiche. Anzeigenbereiche oft^ Restwarmeanzei- 
gen und bildet Schriftzuge und/oder Symbole und/oder 
sonstige Kennzeichnungen aus. 

Bei Verwendung der weiteren Farblage als Markie- 
rungsdekor weist diese siriftvollerweise eine andere 
Farbe auf als das Grunddekor, wobei die Dekore insbe- 
sondere in Teilbereichen der Oberflache des Glaskera- 
mikartikels iibereinander angeordnet sind 

Dabei ist es nach vorliegender Erfindung neu, daB die 
Dekore auch iibereinander gedruckt werden konnen, 
ohne daB sich Probleme im Bereich der Oberdruckung 
Z.B. durch Verlaufen, Abplatzungen oder reduzierte 
Haft- und Abriebfestigkeit ergeben wurden. Welche fur 
Kochflachen geeigneien keramischen Dekorfarben da- 
bei fur die jeweiligen Farblagen untereinander und mit 
dem jeweiligen Glaskeramik-Substrat die optimalen Er- 
gebnisse bei meist vorgegebenen Produktionsparame- 
lern fur den jeweiligen spaieren Einsatz erzielen. kann 
in anwendungstechnischen Vorversuchen ermitielt wer- 
den. 

Die Erfindung betrifft aych das Verfahren zur Her- 
stellung eines mit keramischen Farben dekorienen 
Glaskeramikartikels, bei dem ein Artikel aus kerami- 
sierbarem Glas mit den keramischen Farben dekoriert 
wird und das Einbrennen der keramischen Farben wah- 
rend oder nach der Keramisierung erfolgt, wobei auf die 
Oberflache des Glaskeramikartikels eine erste Lage aus 
keramischer Farbe aufgebracht und getrocknet wird 
und danach eine weitere Lage aus keramischer Farbe 
iiber der ersten angeordnet wird, die die erste Farblage 
zumindest teilweise uberlappL Die Farblagen werden 
dabei im Siebdruckverfahren auf den Glaskeramikarti- 
kel aufgebrachL 

Die Erfindung wird anhand der in den jeweiligen Fi- 
guren dargestellten und nachstehend naher beschriebe- 
nen Ausfuhrungsbeispiele erlauterL 

Es zeigen: 

Fig. la Aufsicht auf eine Kochflache mit einer ersten 
Farblage als Grunddekor, 

Fig. lb Aufsicht auf eine Kochflache mit einem 
Grunddekor nach Fig. la und einer weiteren Farblage 
als Markierungsdekor, 

Fig. 2a Aufsicht auf eine Kochflache mit einer ersten 
Farblage als Grunddekor, die aber gleichzeitig auch 
Funktionsbereiche definiert. 

Fig. 2b Aufsicht auf die Kochflache nach Fig. 2a nach 
dem Z Siebdruck, wobei die zweite Farblage als Mar- 
kierungsdekor ausgebildet ist, 

Fig. 3 ein typisches Rastermuster fur das Grundde- 
kor. 

Fig..la zeigt eine Kochflache mit elektrischer Behei- 
zung. Hierbei ist eine mit 1 bezeichnete Platte aus Qbli- 
chem keramisierbaren Glas durch einen ersten Sieb- 
druck mit einer ersten Farblage als Grunddekor 2, z. B, 
mil einem feinen Rastermuster (Fig. 3). versehen. Da die 
nach der Keramisierung gebiidete Glaskeramik in Auf- 
sicht schwarz und in der Durchsicht violeii oder braun 
bis dunkelrot erscheint, wird eine sich schwarzbraun 
ausbildende Dekorfarbe eingesetzi, um den vom Gera- 
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tehersteller gewunschten Design-Eindruck der undeko- 
rierten Glaskeramik, so wie sie von den Kunden bisher 
akzeptiert wurde, nicht zu verfalschen. 

Danach wird die mit der im Siebdruck-Verfahren auf- 
gebrachten ersten Farblage dekorierte Glasplatte an 
der Luft oder z. B. bei 85**C etwa 3 min lang getrocknet 
AnschlieBend wird zusatzlich zum Grunddekor 2 wie- 
der mittels Siebdruck eine weitere zweite Farblage 3 als 
Markierungsdekor 3 ubergeordnet, die. wie in Fig. lb 
gezeigt, die Kochzonen 4 und Restwarmeanzeigen 5 
definiert und Schriftzuge, wie ein Warenzeichen 6 oder 
ein Firmenlogo 7. ausbildeL Als Farbtone werden fur 
das Markierungsdekor 3 z. B. braun oder grungrau ge- 
wahlt, die sich deutlich vom Grunddekor 2 abheben. 

Dabei wird nach der Erfindung das Markierungsde- 
kor 3 einfach uber das Grunddekor 2 gedruckt 

Danach erfolgt bei der so 2fach mit Dekorfarbe be- 
druckten Platte der ubliche Dekoreinbrand gleichzeitig 
mit der Keramisierung der Platte. 

Fig. 2a und 2b veranschaulichen, wie mit 2 Siebdruck- 
vorg^ngen subjektiv ein 3-Farben-Dekor erreicht wer- 
den kann. Wie in Fig. 2a zu sehen, wird beim ersten 
Druck die Kochflache 1 aus einem ubiichen keramisier- 
baren Glas mit einer relativ dunklen, z. B. stahlblauen 
Dekorfarbe als Grunddekor 2 bedruckt, wobei in die- 
sem Fall aber mit dem gleichen Sieb und gleicher Farbe 
noch eine Restwarmeanzeige 5. ein Warenzeichen 6 und 
ein Firmenlogo 7 aufgedruckt werden. 

Das Hintergrunddekor 2 ist wiederum sehr feinsiruk- 
turiert ausgebildet, z. B. ebenfalls mit dem in Fig. 3 ge- 
zeigten Dekorraster. 

Nach dem ersten Siebdruck wird die dekorierte 
Kochflache 1 an der Luft getrocknet oder bei 50— 90"C 
ca. 5 min getrocknet 

Auf der bereits dekorierten Kochflache erfolgt nun 
ein 2. Siebdruck mit einer anderen Farbe, z. B. weiB, der 
nur die Kochzonen 4 markiert 

AnschlieBend erfolgt der Dekoreinbrand bei etwa 
950** C. 

Nach der Keramisierung der so dekorierten Platte 
hat der Betrachter folgende Farbeindrucke: 

— das Hintergrunddekor Z das sehr feinstruktu- 
riert auf der dunklen Glas-Keramikplatte 1 aufsitzt, 
erscheint ebenfalls dunkel, fast schwarz, 

— die kraftige und in durchgezogenen Linien auf- 
gedruckten Funktionsbereiche, Schriftzuge und 
Markierungen heben sich stahlblau vom dunklen 
Hintergrund der Platte ab und 

— die Kochzonenmarkierung 4 erscheint weiB. 

Zusammenfassend sollen die Voneile der Erfindung, 
mit der es erstmals moglich ist, mehrfarbig dekorierte 
Glaskeramikkochfllchen herzustellen. deren Dekore 
sich zum Teil auch Qberdecken und uberschneiden, 
nochmals zusammengestellt werden: 

— Das gleichmaOig auf der Platte veneilte Grund- 
dekor schuizt die Glaskeramikkochflache selbst 
vor oberflachlichen Kratzem, vor Metallabrieb und 
Gebrauchsspuren: 

— das Grunddekor reduziert daruberhinaus die 
Auffalligkeit von Verschmuizungen, z. B. von Fin- 
gerabdriicken; 

— die Kochflachenunterseiten mussen z.T. nicht 
mehr beschichtet werden, um die unieriiegende 
Technik" abzudecken; 

— das Mehrfarbendekor erleichtert die Bedienung 
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2. B. des Kochgerates durch verwechslungsfreie. 
farblich individualisiene Funktionsbereiche; 

— es sieht sehr ansprechend aus; 

— es ist einfach mil herkommlichen Verfahren und 
keramischen Farben herzustellen. ^ 5 

Patentanspruche 

•% 

1. Mil keramischen Farben dekorierter Glaskera- 
mikartikel, insbesondere-^Gllsjceramikkochflache, 10 
dadurch gekennzeichnet, daB auf dem Glaskera- 
mikartikel uber einer ersten Farblage. die als 
Grunddekor 1 bis 95% der Glaskeramikoberflache 
bedeckt, mindestens eine weitere Farblage ange- 
ordnet ist, die die erste Farblage zumindest teilwei- 15 
se uberlappL 

2. Glaskeramikartikel nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die erste Farblage als Grund- 
dekor 5 bis 80% der Oberflache des Glaskeramik- 
artikels bedeckL 20 

3. Glaskeramikartikel nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die erste Farblage ais 
Grunddekor den Artikel als gleichmaBiges, fein 
veneiltes Punkt- und/oder Linienrasier und/oder in 
sich wiederholenden graphischen Struktureinhei- 25 
ten uberzieht. 

4. Glaskeramikartikel nach den Anspnichen 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Farbe des Grund* 
dekors mit dem Farbeindruck des undekorierten 
Glaskeramikartikels annahemd ubereinstimmt. 30 

5. Glaskeramikartikel tiach den Anspnichen 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die erste Farblage In- 
tensitatsverlaufe durch eine sich andernde Auf* 
tragsdichte und/oder -dicke auf der Oberflache des 
Glaskeramikartikiels aufweist 35 

6. Glaskeramikartikel nach den Anspnichen 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die erste Farblage zu- 
satzlich Funktionsbereiche auf der Oberflache des 
Glaskeramikartikels definiert und/oder Schrif tziige 
und/oder Symbole und/oder sonstige Kennzeich- 40 
nungen ausbildet 

7. Glaskeramikartikel nach den Anspruchen 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB die weitere Farblage 
als Markierungsdekor, insbesondere Kochzonen, 
Warmhaltezonen, Kalt- oder Arbeitsbereiche, An- 45 
zeigenbereiche und Restwarmeanzeigen definiert 
und/oder Schriftziige und/oder Symbole und/oder 
sonstige Kennzeichnungen ausbildet. 

8. Glaskeramikartikel nach den Anspruchen 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB die weitere Farblage 50 
bei Verwendung als Markierungsdekor eine aridere 
Farbe als das Grunddekor aufweist. 

9. Verfahren zur Herstellung eines mit keramischen 
Farben dekorierten Glaskeramikanikels nach ei- 
nem der Anspruche 1 bis 8. bei dem 55 
auf eine Oberflache aus keramisierbarem Glas im 
Siebdruck eine erste Lage aus keramischen Farben 
aufgebracht wird, die anschiieBend getrocknet 
wird, 

dann mindestens eine weitere Lage aus kerami- eo 
scher Farbe uber der ersten Farblage aufgebracht 
wird, wobei die weitere Farblage die erste minde- 
stens teilweise uberlappt, und 
danach die keramischen Farben wahrend der Kera- 
misierung des Glases in die Glaskeramik bei Tem* 65 
peraturen bis zu 1 000*^0 eingebrannt werden. 
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